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CHEMICAL ANALYSIS OF SPECIAL STEELS
SOME TYPES OF NICKEL-CHROMIUM AND NICKEL-CHROMIUM-IRON ALLOYS.
	No. i.	No. 2.	No. 3.	No. 4-
Carbon           .........	O. 12	0.35	0.30	o. 14
	o 82	2.74	1 ,50	Trace
Sulphur ..............	O.OI2	0.074		0.027
Nickel   .	76  Q3	60.35	66 .42	83.01
Chromium ............	16.40	IO.I2	19.37	13.97
Silicon .............	O  23	0.40		
Iron	I   8l	2^.11	IO   23	I   4.7
Aluminum ........	2  68	o. 53		
				
